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Всяхой самб собою „можетб приготоп.л.ять 
и дблать пеяже 


ФЕИЕРВЕРКИ 


И 
РАЗНЫЯ 


ИЛЛЮМИНАНИИ, 

СочинилЪ 
АРТИЛЛЕРГИ МАТОР 
МИХАЙЛО ДАНИЛОВЬ. бе ) 
1777 году. \, 


И И СЯ 
ВЪ МОСКВЪ, 
ВЬ Университемской 'Типографти 1779 года. 


ОДОБРЕНТЕ. 


По трихазаню Императофскато Мосхопскаго Униперситета 
ТГоспо9ь Куратсропь, я читал Довольное и Ясное Показан, по копюро- 
му вснкой самЪ собою можешЪ приготовлять и дфлать всякте фейерверки 
и разныя иллюминаши, и ме нашел пЬ ней ничего протипнато на- 
стаплентю ,`данному мнё о разсматрипати печатаемыхь пб Унипер- 
ситетской Типотрафли книтЬ, почему оная и напечатана выть мо- 
жетЬ. Коллежскй СопётнихЬ, Краснорёчая Профессорб и Ценсорь пте- 
чатаемыхб пб Униперситетской Типограффи книтф. 


яАитТонНБ БАРСОВЪ. 
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ПРЕДУВЬДО МЛЕНТЕ. 


Каке до ‘временЪ Императора ПЕТРА ПЕРВАГО были вЪ Росси 
фейерверки, или художественные огни, намЪ шо не извбсшно. 
А во времена Его Величества художественные огни изготовляли 
Преображенскаго полку бомбардирске Офицеры КарчминЪ и Писа- 
рев5, котшорыхЪ записки для составленя ракешЪ и до наших 
временЪ сохранены. ВЪ тогдашнее время фейервёркЪ исправляла 
помянутая рота: пошомЪ, когда ГрафЪ МиннихЪ былЪ Фельдцейг- 
мейстеромЪ, по составлене и изготовлене фейерверков зависБло 
только ошЪ Аршиллери. ВЪ Росци первымЪ фейерверкером былЪ, 
а пошомБ и ОберЪ- ФейерверкеромЪ Г. ДемидовЪ; а по немЪ фейер- 
веркеромЪ Г. Мартынов? , находяциИйся ‘нын$® ‘при Аршиллерти Гене- 
ралЪ.ПорутшчикомЪ. ПослБ шого находясь я при изготовлен и какЪ 
`фейерверковЪ , такЬ и иллюминаши , удостоенЪ былЪ вЪ 1756. ВБ 
ОберЪ. Фейерверкеры, и во всю мою при лаборатшор{и бытность 
не мало упражнялся какЪ вБ военных, такЪ и ФейерверсчныхЪ 
дЪлахЪ и работахЪ. Но как нынб вЪ губершяхЪ и прочихЪ го- 
родахЪ. шакже партикулярные многе люди имБюшБ охоту пред 
ставлять фейерверки ‘и иллюминаШи, а не имя случая быть и 
видбть оныхЪ работы при лаборатори, по однимЪ рецептамЪ 
или запискамф, имБюшЪ не малое затруднене вЪ произвождени 


оныхЪ вЪ желаемое дБисшые: шо для облехченйя ихЪ вБ томЪ 


Аз труд- 


трудностей постарался я по своей возможности оныл”Фейервероч- 
ныя работы изФяснить описашемЪ и рисунками, дабы, им5вЪ кБ 
тому потребные только матералы , могли по предложенному до- 
вольному показанио удобно изготовлять фейерверки и иллюми- 
наши. Естьли предпряп!е мое будешЪ удачно, и любителямЪ 


сего искусства покажется, шо я за не малое себЪ почту удоволь- 


стве. 


М. д. 
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ЧАСТЬБ: 1. 
О 
_ФЕЙЕРВЕРКАХЪ. 
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@фоейерверки, или художественные огни, составляющся изЪ горючей ма- 
тер!и › которой ‘главные составы суть: селитра, сФра и уголь; а 
проч1я принадлежности служатЪ только кЪ симЪ дополнешемЪ. 
Фейерверки бываютЪ разной величины , и представляют 
разныя фигуры ‚ огни и ивБты. 
Главныя загоповленя кЬ фейерверку состоятЪ изЪ нижеслБ- 
дующихЪ вещей: 
1. Планнойи фитиль. 
2. Скоросшр$Зльной фитиль. 
3. Палишельной фитиль. 
д. Ракета верьховая со шлагомЪ. 
5. Ракета верьховая со звфадками, 
6. Ракета для вершячихЪ колесЪ. 
я. Ракета для ФфонтановЪ.. 
Фонтаны на вод$, или дукеры, 
9. Шгермоны на водБ, или квекари. 
то. Швермокы , или землявыя ракеты. 
тт. Зв5адки для ракешЪ и помпфейеру, 
12. Зв5здки о пяти листочкахЪ. 
#3. СвБчки пирамидныя › и для всякихЪ фигурЪ. 
т4. Св$чки палительныя. 
15. Люцкугели, или бумажные со звБздками верьховые шары. 
16. Ландсф-кугели, или земляные кошки, чиненые со з.Бзд- 
ками и шлагами.. | 
т7. Спуски ракешные и бутки. 
| Аз 18. 


) 
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18. Фигуры, каковыя могутЪ быть при фейерверкахЪ: 

19. Истолкован!е фигурЬ. 

20. Показаше пропоршй для ракешЪ, сколько какихБ матера- 
ловЪ вБсомЪ, счетомБ и мБрою пошребно для ракеты, 

2т. Показане , сколько на какую ракету составу потребно, 
°и сколько на тоо, ракешЪ. 


т. 
Фитиль планной. 


Для плана фитиль употребляется трехцв$тной. 

т.) Син. | 

2.) Желшой. - 

3.) ББлой. ` 

Для фитиля прежде надлежитЪ навишь изо льну веревокЪ 


слабо, ане круто, толщиною зЪ поперешникЪ на т. дюймЪ, а дру- 
г1я тоне и шолше, длиною не болБе 3. аршинЪ. - 


ПРОПОРЦ1Я СОСТАВА ФИТИЛЯ, 


Синги. 


Вр = Е - - 2 30 фув ое у Фр бота) 
Мякоши или толченаго пороху. о . - =. * б. :- 
„Желтой. — | 
1. СПоСоБЬ, ВидЬ 
СБры = : = = & 24. фу - 2 3 О волоши; 
Антимони = - р - 15. я - 2 = = 
Топленаго звфздокЪ состава т. а а. 
2. СтосоБФ. ВидБ 
СБры - - . > - 12. фун. . - = О золошн. 
Авшимони - . . а, № - . - ы Е ы 
3. СтосоБЬ. `  `ВидЬ 
СВры о ол - 15. фун, и - О золошн: 
Антимови - * - - 4. - - * = Юг» - 
_ 4. Спосо56. ВидЪ 
СБры - 2 3 2 * 60. фу - =: ЗО волопн. 
Антимони  - р - = 5. ь < м ее -> РЯ 
Селитры - - - я Е а . - . © - . 


Бёлой 


Бёлей. | 
т. Спосо5Б. | ‚ ВидЪ., 
о аи Жо - 30. фун, - - - О зюлошн. 
ББлаго мышьяку = + * 1. я - Ане > 
2. СпосоБФ. ВидЪ 
Во = с СО волоши, 
Мышьяку: = м . - 1%. - РОЯ ЕЮ = - 
| 3. СтосовБЬ. | ВидЪ 
СБры - - - < < 065. фун. 5 : # О волошн. 
Селитры - - - #:- 318 $ й Е #: нь - 
ББлаго мышьяку - - = бд ь . 5 „29 - 
4. СпосоБЬ. ВидЬ 
‚ СБры > - ; = 12. фун. = - - О взолотн, 
Антимони - - - = ны 5 = бк” ж 


ИзЪ оных? составовЪБ, которой потребенЪ будешЪ, каждую 
вешь надобно развБсить на. вЪсахЬ: сБру положивЪ вЪ кошелЪ рас- 
пюпитшь такЬ как, масло конопляное ‚ пошомЪ проч{я ‘матери. 
растереть мБлко, а растертыя всыпать вЪ растопленную сЗру, и 
размБшавЬ обмочить фитильныя веревки вЪ сфру, вЪ которой по- 
варивБ не много ‚ и вынявЪ желБаными крючками ‚, проволакивать 
сквозь кр6пкую на рукБ кожаную рукавицу. "ТакЪ обмякивать и 
проволакивашь должно два раза, послБ чего фитиль будетЬ 
готовЪ. | 

Планныя звенья для прибивавя фитиля надлежитЪ дБлать 
изЪ шонкихЬ досокр; звенья же шБ должны бышь шириною вБ 1+1. 
аршинЪ ‚, длиною ошЪ 5. до 7. аршинЪ, и оныя сколачивать без 
клею на планки, или узеньк!1я дощечки желБзными гвоздками. При- 
шомЪ дощашыя звенья должно выкрасить. Развесть сажи ва мезд- 
ринномЪ клею, прибавить песку и толченаго кирпича: разложивЪ 
оныя звенья подЪ крышкою ‘или вЬ большой свЪшлицВ, разбить м5- 
ловою нишкою вБ квадраты , и нарисовать сЪ рисунка точное изЪ- 
ображене мфломЪ. Но чтобЪ рисунокЪ оной .не стерся ‚ то разве- 
дя толченаго мБлу на мездринномЪ клею, провесть по мВловому 
рисованью Кистью. По семужь рисунку ‘прибить фитиль гВоздь- 
ми, крючками и скобками желБзными по приличносши, гдВ какой 
цзвбшЪ потшребенЬ. 


Раз- 


$ . К 


Разведя мякоти ( тертаго пороху ) на винб, или на водВ, 
подмазать щетинною кистью Фишилвь, сверьхЪЬ того перепутать 
не часто для скораго запаленя скорострёльнымЪ фитилемЪ. 

Для оныхЪ планныхЪ звеньев> надлежитЪ поставить столбы, 
вышиною смошря по ‘рисунку, а шириною столбЬ ‘ошБ столба на, 
4:. аршина, и обрешетить столбы вверьхБ, решетина же одна ошЪ 
другой должна ошспюять на г. аршинЪ. | 

Каждаго столба верьхЪ развязать канатомЪ на четыре сто- 
роны, прибивашь планныя звенья кЪ столбамЪ жел$зными гвоздя- 
ми, бить же свинцовымЪ молошкомЪ или деревянною колотушкою; 
а оптБ желФанаго молошка и ошЪ топора сдБлаются искры, ко- 
шорыя прежде времени планЪ зажечь могутщЪ. 

Но сожжение вЪ опредБленное ‘время, надлежитЪ валить 
план на задЪ, или на передЪ ‚, куда способн$е ‚, и заливать водою у 
на бокЪ же валить опасно, по шому что слдБлаешся изЪ лЪсу вели. 


кая куча, которой загасить скоро не способно. 
2. 
Скорострёльной фитиль. 


Скоростр5льной фитиль, которой называется также и ста: 
пинЪ, дБлаешся изЪ пряденой вЪ одну нить хлопчатой бумаги. _ 

Пряденую оную бумагу надлежитЪ взвБсить на вфсахБ, и 
положить на каждой фунщЪ бумаги 3. фунта селистры. См$шан- 
ную бумагу СЪ селитрою положивЬ вБ котелЪ налить водой, и ва- 
рить на огнф, пока бумага петонешЪ+ потом вынявЪ изЬ котла 
бумагу высушить. — | 

Развесшь мякоть ( толченой порохЪ) на вин, или за неимБ- 
емЪ вина на водЪ, высушенную бумагу положить вЪ разведенную 
мякоть, и дав пролежать бумагБ день, вынять вонф, и мо- 
крую проволакивать чрезЪ деревянную доску. Или мякоти насы- 
папь на столф, и бумагу катать ладонью по мякоши, а скашан- 
ную навивать на вьюшку, которой вЪ МамешерЪ долженф быть 
взр аршинф. Навив5 фишиль на вьюшку › напудрить пороховою мя- 
кошью и высушить, 

Доброту же онаго ‘познавать слБдующимЪ образомЪ: поло- 
живЪ н5которую часпь фитиля на землю ‚, зажечь: и естьли оная 
скоро вспыхнетЪ так, что`послБ сгорфнья ничего кромЪ пепла не 
оставитЪ, то такой фитиль ‘почитается за хорош. 

Нри ф.йерверкахБ к› всБмБ приводамЪ упоптребляешся скоро- 
стр8льной фитиль другаго образа, и оной дБлаешся слБдующимЪ 
| по- 


ит | : 9 
порядкомЪ: сварить крохмалу на рейнскомЪ уксусБ очень жидко; 
и развести вЪ ономЪ крохмалБ пороховую мякошь, а фишильную 
бумагу намочить прежде вЪ рейнскомЪ уксусБ, и выжать бумагу 
руками слегка: послБ сего положив5 бумагу вЪ разведеную сБ 
крохмаломЪ мякоть, перемфшашь ее СЪ мякотью, ПошомЪ вы- 
нявЪ вонЪ, протягивать чрезЪ доску, и вБ дзБ пряди не сученыя 
навивать на вьюшку, какБ выше сказано, и напудривЪ5 мякотью 
высушить. "Такой скоросшр5льной фишиль вЪ приводахЪ веськ а 
удобен ; его продфвающшЪ$ вЪ клееныя из бумаги трубки, и сты. 
каюшБ трубку сЬ трубкою, на какое разстояне потребно будет Б. 


3. 
Палительной фитиль. 

Палительной фитиль дБлаешся изЪ чисшаго льну, ВЪ кото. 
ромЪ не было бы косшрики.. ВьющЬ его вЬ шри пряди, шолщиною 
не шонфе мизинца. ВаряшБ вЪ щолоку изЪ козельской или и про. 
стой золы, и вынявЪ`изЪ шолоку, и скрутивЪ его гораздо , засу- 
шиваютЪ. ‘ТошФ фитиль почитается за хороший, вЪ которомЪ 
уголь держится крВпко. 

р 
Ракета перьхопая со шлагомб. 
Ракета при фейерверкахЬ составляешЪ, можно сказать, пер. 


вое и главное дБисшые. Когда ракета по пропорши исправно сдБ-. 


лана ‚ шогда она своимЪ полетомЪ вверьхЪ оказываешЪ зр$фнЁю 
великое удовольсшвте. а 

Ракета, такЪ какЪ пушка, ошЪ дула своего иметЪ про- 
поршю , и именуется вфсомЪ. Ракешы дЪЗлаютЪ отшЪ шрехЪ ло- 
шовЬ до 24. фунтшовЪ и больше. Для ракеты мФ$ра уставлена отЪ 
свинцоваго в$су. Взять калиберЪ, какого вЪсу пожелаешь . сЬ маш- 
таба свинцояаго в5су на прим$рЪ 3. фунта: оные шри фунта со- 
ставят всей ракешы толстоту. ЕстшьлижЪ сю толстошу взять 
семь разБ, шо будетЪ длина ракеты. 

Взять калиберЬ (толстоту ракеты), раздВлить ‘на семь 
равныхЪ часшей, а отЪ семи вЪ пять часшей тшолспошою ‚ сд$- 
ламь деревянной навойникЬ какЪ .. на которой навиваюшЪ ра- 


А 


ь ея кешную 


то — АбиьтмЬАУ 
кетную тилзу, или корпусЪ изЪ бумаги скатанной В. шолстоша 


+ А ; —— 

сшбнЪ бумажной гилвБ по 2 част. калибра. с & 
Для сдБланйя гилзы , взять бумаги картузной хорошеи и 

нарфзать вдоль листа полосами, шириною прошивЪ длины ря- 


кеты , семь калибровЪ, навивать на навойникЪ, положа между 
двумя досками, вершВть навойникЪ какЪ С. наставливать бумагу ,› 


концы склеивать клестеромЪ ,‚ навивать бумаги. на навойникЪ 
столько, чтобЪ гилза равно была вЪ калиберь. 

Сняшь гилзу СЪ навойника,  зашянуть един конецЪ 
веревкою. 

Аля затягиван1я ракешной тилзы, укрЬпить веревку однимЪ 
концомЬ кБ стБн%, на другой конецЪ привязать шест , перевер- 
нуть веревку кругомЪ гилзы ‚ ногой стать на шест , затягивать 
гилзу , держа конецЪ навойника при конц вф гилзБ дюйма на пол- 
тора, концы у гилзы. обр$зать ножемЬ, оставить длины ровно 
семь калиберовВ. Концы обмочить вЬ растопленной клей, дабы 
при набойкБ вЪ формЪ бумага не заворачивалась. И шакимЪ обра. 
зомЪ бумажная для ракеты гилза будетЪ готова. 


ПОКАЗАВ , СКОЛЬКО КАКИХЪ ВЕЩЕЙ ПОТРЕБНО ДаЯ 
СОСТАВУ ВЕРЬХОВЫХЬ РАКЕТЬ. 


Перпой спосовбб. 


СТры ыы > => + > т. 
Сел итры Че - - 2. 
Макоми ‚= - < Е. 


Второй 


Сс «РО тт 


Второй спосоБЬ. 


Селитры . . - 3». 
* 


СБ5ры т ® ыы > - 2 
Уголья шолченаго: изЪ липы. 14. 


Третай спосоБб. 


Селитры - - - - 8.) ко всВмЪ 
‘СБры - - . . 2324 | калиб- 
Мякоти - « «„ * + 12.4 рамь го- 
Уголья - - - - - 4]  денъ. 
`‘Четпертой спосоБЬ 55лОй. 
Селитры = - Е. ко 
СБры - - - - ия { всфмЪ 
Уголья - ий - < 6. ) годенЪ. 


Я у < 
Пятой спосоБЬ БЕЛОЙ. 


Селитры == - -- 3%, 
СБры -^ - - - № 
Антимон.  - 5 + - 4% 
Уголья ы - - - 12. 


ИзЪ предложенныхЪ пяти способовЪ для составлен!я верьхо- 
выхЪ ракешЪ можно избирать по произволеню ‚ кто какой поже- 
лаетЪ, бЪлой или красной. Естьли бБлой, шо избирать должно 
тошЪ способЪ, вЪ которомЪ есть антимонгумЪ; а составЪ в$- 
сить на вфскахЪ, для большихЪ ракетшБь фунтами, а для малыхЪ 
лотами, или золошниками. Отв$сной составЪ положить на дере- 
вянной стиральной лотокЪф, на которомЪ сшереть м$лко деревян- 
ною шолкушкою , а стерши просБвать сквозь сито три раза, пере- 
тирая притомЪ всякой разЪ крупные вЪ ситЪ остшашки на том. 


же стиральномЪ лошкБ, | 


ФОРМА ДЛЯ НАБОЙКИ РАКЕТЪ. 


Форма ‚ вЪ коей ракету составомф набивающЪ ,- дБлается 
малаго. калибра деревянная, а ошЪ одного фунша и дал5е дБла- 
юшф мБ5дныя. Пустоша у фэрмы должно быть против ракеты 
ровно КалиберЪ. Длина Формы короче ракеты одинЪ кавивег 
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3 тесть 


У формы вверьху толсшота два калибра 1, внизу шолстота три ка- - 


.Д`5.ЕА 


`В: 5КК 


либра В. поддонЪ у формы высопою полтора калибра, толето- 
та три калибра; на верьху поддона вЪ срединБ цилиндрБь высо- 
пою и тшолстотою ВБ одинЬ калиберЬ ; на верьху цилиндра 
круглая головка вЪ полциркула; маметромЪ равна внутренности 
или пустотБ ракешной гилз5. На оной круглой головкб вБ среди- 
_ 2Б утвержденЪ желБзной стержень длиною вБ 3х калибра; тол- 
стоша стержня при корнБ вБ = калибра или вЪт внутренней пус- 
лоты ракешной, а кЪ верьхнему концу стержень конусомЬ. Что _ 
все, и какой поддонЪ должен быть, видфть можно вЪ фигурБ 
подЪ лишерами 4, В. *_ а . 
_ ПослБ сего надлежит приготовить четыре деревянные на- 
бойника, для набиванёя состава вЪ ракету. 

Набойвики толщиною должны быть точно противЪ  навой- 
ника: первой изЪ оныхЪ чнабойникЪ вБ срединБ сЪ пустотою про- 
шивЬ желБзнаго стержня; второй набойникЪ четвертью меньше пу- 

стоты 3 
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стоты трегт1й набойникЪ составляетБ половину пустоты перваго 
набойника ‚ а ПослЗды набойникЪЬ имет пустоту равную х. 
стержня. 
| Положа гилзву в форму, насыпать состава по два лота; 
(такая мБра есть мфра шрехфунтовой ракеты), а каждую насыпку 
прибивать набойникомЪ, деревянною колотушкою разовЪ по 20 и по 
25. Четыре набойника сЪ пустотою, при набойкЪ состава звЪ ра- 
кешу , перем$нять должно одинЪ послЪ, другаго. Но когда сосшавЪ 
набишЪ будешЪ со стержнемЪ ровно: шо набивать тогда набойни- 
комЪ пифльнымЪ безЪ дыри, дабы составу сверьхЪ стержня было 
пфльнаго, или по художественному названо, глухаго, ровно на 
одинЪ калиберЬ. И шакимЪ образомЪ двЪ части ракеты. будут 
набиты составомф,‚ а шрешья часть остаешся на шлагЪ, или на 
звЪздки. Е 

На верьхЪ набитаго вЪ ракешу состава положить деревян- 
ной СЪ дырочкою вЪ срединБ © кружокЪ, сверьхЪ кружка затя- 
нуть гилзу веревкою, и насыпать пороху то. лотовЪ (пропорШя 
для трехфунтовой ракешь! ): потбмЪ зашянуяь гилзу сверьхЪ поро- 
ху, по конещЪ гилаы завязать шонкою веревкою ‚ и сверьху конеиЪ 
ракеты оклеить клеем. 

ПотомВ взять шило жел$зное грановитшое, длиною противЪ 
стержня ‚ и расчистить вЬ ракетБ пустоту состава ; посл сего 
разведя пороховую мякоть на вин ‚, для запаленя ракешы подма- 
зать, и положа на головку бумагу ‚ чтобЪ’ мякоть не высыпалась, 


завязать нишкою, 
ХВОСТЪ КЪ РАКЕТФ. 


Шесп"Б деревянной изЪ доски сосновой или елозой, длиною в 
‹. или 71. ракеты , шолщиною у привязки кЪ ракешБ вЪ $. калибра. 
ХвосшЪ кЪ ракет привязывать вЪ двухЬ мБетахЪ: у шейки разЬ , а 
другой у кружка. | 

Отсшупить ошЪ ракеты вни8Ъ по хвосту, или по дереву на 
»:. или 4. калибра, и поставить на конешЪ шила, дабы равновфс!е 
было сЪ малымЪ перевЗсомЪ на конецЪф шеста, а лишнюю сЪ дерева 
` тягость ср8зывать стругомЪ. И такимф образомЪ ракета сЪ хво- 
стомЪ кБ употреблено или пусканшю вверьхф будешЪ готова. ем 


подЪ литерою 4. 
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5. | 
Ракета перьхопая со зп%з9хками. 


Ракета со зв$здками во всемЪ подобна дБлается ракет$, описан: 
ной со шлагомЪ. Положить на деревянной кружокЪ сЪ дыркою сверьх’Б 
состава вЪ трехфунтовую ракету звБздокЪ 7. лотовЪ, мякощи 3. ло- 
та, которою пересыпать должно звЪздки, а на верьхЪ звЪздокЪ поло- 
жить обрёзковЪ бумажныхЪ, не затягивая конца гилзы, и наложив 
подобной конусу шатрчкЪ, склеенной изЬ бумаги, приклеить клеемЪ › 
какЪ показано подЪ лишерою О. вЪ фигурБ. 


рее 2 
6. 
Рахета для пертячихб колес. 


Ракета для колесЪ дБлаетшся ошФ малаго калибра до боль- 
жаго, какЪ на примБрВ: ошФ одного лота, до мрехфунтоваго ка- 
либра. Гилза или бумажной корпусЪ дБлаешся подобно какЪ кЪ 
верьховымЪ ракешамЪ; но шолстоты сш 6Бнки у гилаы должны быть 
полщиною вЪ т. часть калибра, для шого что вЪ состшавЪ для ко- 
лесЪ больше мякоти кладутЪ ‚ ошЪ чего шонкостбнную гилзу ино- 
гда разрываешЪ. Стержень у сей ракеты вЪ тз. калибра. 


СОСТАВЪ ДЛЯ ВЕРТЯЧИХЪ КОЛЕСЪ. 


СоставЪф сихФ подобенф составу верьховыхЪ ракетшЪ ; а при- 
бавляютЪ для колесовой ракеты деревянные, вЪ селитрБ вареные, 
иногдажф желФаные, чугунные и м5дные опилки, кои при корн5 
ракешы густоту огня умножаютЪ. 


т. Ви95. 
СЕВ о о 0 
С$ры. >. > = - - - 4. < 
Уголья. - - и Е “ 6. 
ОлилковЪ деревянныхт. . - . =! 
| 2. Вид6. 
Селитры, - ыы ео 
СБры. - ка - ; В 
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Аншимон. - - - - - - ТО, 
ОпилковЬ м5дныхъ. * - зы 
„ ОпилковЬ деревянныхЪ, - " а: 


Оной состявф отвЗсить на вбскахЪ , положить н\ деревян- 
ной лотокЪ , стереть деревянною стиралкою , просВять сквозь р$5д- 
кое сито ,‘и набивать штакЪ, какБ и верьховыя ракеты показано. 


ДЕРЕВЯННЫЯ КОЛЕСА. е 


Колёса дБлающся разнаго виду: обЪ трехЪ, четырехЪ, пяши 
и больше сшоронахЪ. Ежели пожелаешь колесо дБлашь, шо поло- 
и 


т б —>—- < к лы 

жи гилзы на доску таною фигурою ‚ какое колесо будешЪ ‚ конца- 
ми не плотно, чтобЪ одна гилза сЪ другою не сошлась, изнутри 
оныхЪ гилзЪ обрисуй на доскБ мБломБ, какЪ подЬ литерами 
А. В. С. показано, назначь вЪ срединБ ступицу ‚ и проведи отЪ ней 


`. 
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ко всякому боку линеи, кои покажут длину спицам$ „какЪ литера БО. 
показываешЪ ; по концамЪ на каждой спицБ сдБлай жолобы Е. про: 
шивЪ шолстоты ракешы, которую привязывать намБренБ ; подЬ 
жолобомБ проверми дырочку, для привязыванйя ракепы тонкими 
веревочками; оклеить сверьхЪ веревочекь бумагою сБ клестеромЪ; 


Е 


заднЁёй конецЪ у ракеты не затягивай ; когда одна ракета сгоритЪ, то 
другую ошЪ себя зажигаешЪ. Но дабы первая ракеша не зажгла зад- 
няго конца у послБдней , шо заклеить бумагою сЪ клестеромБ , или 
наложить лоскушокЬ жеспи. 


ВЪ 
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ВЪ ступицу колесЪ , называемыхЪ горизонтальныхЪ , сЪ одно- 
го конца вкладываютЪ желБзной наперсшокЪ, и ставят Ъ на перпен- 
дикулярно поставленной жел$зной стержень. 
Оныя горизонтальныя колёса представляют каскады, оборачи. 
ваюптБ поставленныя на нихЪ ‚ убранныя св5чками , пирамиды. 
Боковыя колёса подобны вфтренымЪ вершячимЬ колесамЪ: 
ступицу вздБвающЪ на желБзной стержень, утвержденной вЪ стшолбЪ: 
а на стержень между стшупицею и чекою вздБваютФ жестяной 
или деревянной кружечикЪ ‚ дабы ступица о чеку не зацфпляла. 
Боковыя колёса навёБшиваютЪ за прорёаныя, изЬ шолстой 
клееной бумаги сд$ланныя разныя фигуры. 


ПРИБАВЛЕНТЕ. 


- _ Искусные фейерверкеры изЪ колесЪ дБлаютЪ удивленЁя достой- 
ныя представленя. 

Два колеса, одно отЪ другаго поставя вЪ довольномЪ раз- 
стоян!и, на прим. на 20. футовЪ, зажигают Ъ изЪ оныхЪ одно, кое 
будешЪ вершфться, пока сгоришЪ одна ракеша, ошЪ которой загорит- 
ся другое колесо, отстоящее на 20. футов$: первое колесо загас- 
нешЪ, а другое загорится. А какЪ на вшоромЪ колесБ згоритЪ 
одна ракета, шо не останавливаясь вертится и зажигаетЪ помопию 
приведеннаго фитиля первое колесо, ибудутЪ оба колеса вершфть- 
ся до шВхЬ пор, пока згоряшЪф вс$ ракешы. Искусство <е, что 
одно колесо загорается от другаго, состоишЪ изЪ привода скоро- 
спр5льнаго фитиля, и изЪ искусно сдБланныхЪ вЪ ступиц и на 
оси, на которой колесо вершится, коробочекЪ, вЬ коихЪ прикр6иляющБ 
запалительной или скорострБльной фитиль, шакЪ искусно сдЪлан- 
ной, что, когда вЪ одной коробочк5 фитиль загорится , то вЪ дру- 
гую огонь не перейдешЬ. Коробочки с1и жестяныя и клееныя бума- 
гою , подобныя табакерк$, и одна вЪ другую входишЪ. Одну половину 
коробочки прикрВпляюшЪБ кЪ ступиц$ ‚, а другую кБ оси, и колесу 
вертБться не препятствуютЪ. ВЪ коробечки с1и приводят Ъ скоро- 
спр5льной фитиль вЪ бумажныхЬ шонкихЪ склееныхЪ трубкахЬ 
сквозь проверченыя на оси дырки. Больше описывать сего не нужно, 
а потребны кЪ сему догадка и искусство. РисунокЪ колеса сего пред- 
лагаю подЪ литерою К. 
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к | 7. 
Рахеты оля фонтанонб. 

Ракеты для фонтановЪ дБлаются также по произвохенйю: отЪ. 
малаго до большаго калибра, а именно ; отЪ трехЪ хотовЪ до прехБ 
фунтов и болфе калибромЪ. Гилза или трубка бумажная для 
фонтана; сшфна оной толщиною вБ + калибра, для того’ что вЪ 
фонтанной составф употребляется больше пороховой мякоти. 
Стержень или пустота вБ фонтанахЪ на 1х. калибра. 

СОСТАВЪ ФОНТАНОВЗ, 
1. Ви96. 
Мякоши, Го Я - - - 4. Фунш.) — Сей годен от$ 
ОпилковЪ. желЪзных$ или чугунныхЪ - т. > прехЬ лотозЪ до 
СБры. = - = ых = . - ТТ 3. ФунтовЪ.. 
8. Ви 95. 
Мякоми - + = . ы . - 15. 


ии 19 


Селитры - - - ели = 10, 
Уголья - - . ” - 6. | 
ОпилковЪ алых или зеаныхь г, 


ПРИМБЧАНГЕ. 


СЪ жел5зными или чугунными опилками фонтаны над- 
лежишЪ за шри дни до зжейя оными набивать, а долЪе набитым 


лежать не надобно ‚ по тому что заржавф в опилки, горбть будутЪ 
не АБИсшвительно. 


8: 
Фонтаны на под или дукеры. 


Фонтаны на водБ во всемЪ подобны вышеписаннымЪ фонша: 
намЪ, 


СОСТАВЪ ДУКЕРОВЪ: 
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ИзЪ двухЪ сихЪ составовф, которой избран будетЪ, сте- 
решь на стиральномф лошкф деревянною толкушкою. Крупные же 
деревянные и жел$зные опилки не стирая смфшать вмсшВ , и ког- 
да онаго состава четыре шуфлы, одна за доугою насыпаны и при- 
биты будутЪф, шо пятую шуфлу класть и прибивать изЪ прило- 
женнаго при семЪ шверманнаго состава: 

Мякоти - - = хз © 16. 2 Стереть и просб- 
Уголья - + - - -_ ры особливо. 
В > Та- 
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ТакимЪ -порядкомЪ продолжать набивать ракету, всегда пя- 
тую шуфлу класшь шверманнаго состава, мякоти 16. уголья т. 
ПришомЪ оставлять должно .х не набитой ракеты на шлагЪ , на 
прим$рБ, вЪ полуфунтовую ракешу пороху ‚31. лота. ПотбомЪ 
положа порохЪ , затянуть гузку у ракеты верезкою крфпко, обмо- 
чить половину ракеты вЪ растопленную смолу, послЪ сего осы. 
пашь толченымЪ кирпичемЪ ‚, чтоб кЬ рукамЪ не льнуло- 
| СдБлашь деревянной кружокЪ вЪ д!аметрЪ на 4. Калибра, 
‘полщиною вЪ $ калибра: на средин$ прорфзать дыру вЪ калиберВ: 
надфть кружокЪ на ракешу ‚ отступя ошЪФ шейки на 3. калибра ‚ и 
присмолить. лит. К. Ба гузку ракешы навязать свинцу, кЪ полу- 
фунтовой ракешб 6 лошовЪ, дабы ракеша стояла вЪ вод перпенди- 
кулярно. 

Оные дукеры зажигая мечушЪ вЪ воду, вЪ коихЪ составЪ 
горит  поперем$нно, и дБлаюшЪ внизЪ осадки СЪ великимЪ 
шумом. 


9. 
Шперманы на под, или кпекари. 


Клекари набивают тм же составомЪ, кошорымЪ и дукеры, 
прибивая по чепыре шуФлы или насыпки: а пятую насыпку, вм$- 
сто шверманнаго составу, кладутЬЪ цзльнаго пороху. Шейка у 

кве- 


ое, о: 
квекаря затянута и отр5зана плотно такЪф, какЪ гузка. Для запа- 
левЁя квекаря ошступивЪ отБ шейки одинЪ калиберф, провершфть 
дыру шириною на 1 калибра, вЪ которую прикр5пить должно кусокЪ 
скоросшр$льнаго фитиля, как литера П. показывает. 

Оные квекари или водяные шверманы, зажженные бросают вЪ 
воду, кои вершясь кругомЪ, дБлающЪ прящной видЪ, а иногда гри- 
шелямЪ наводятЪ см5хф. Готовой квекарь. 


п 


ПРИБАВЛЕНТЕ. 


На водв, для разныхЪ огненныхЪ предсшавленёй дБлаюшЪ клее: 
ные изЪ бумаги и холста разные корпусы, пустые на подобе живот: 
ныхЪ, на прим. утокЪ, гусей, лебедей, морскихЪ лошадей, которые 
начиняютЪ дукерами и квекарями: для запаленя прикрёпляющЪ кЪ 
снымЪ фигурам фонтаны. 


\ 


Го. 
Шиерманы, или земляныя рахеты: 


Шверманы д$лаютЪ ош одного до четырехЪ лошовЪ калиб- 
ромЪ для того, чтобЪ оные можно было помфсшить в корпусы »› 
и оными начиняют? деревянные ящики, бураки , луцкугели верьхо- 
вые, и проч. 

Ящики деревянные для швермановЪ дБлаюшЪ сверьху ши- 
ре, а ко дну Уже. Величина ящиковЪ бываешЪ не равная, а дБла- 
юшБ дюжины на три, на четыре и болЪе шзермановЪ. 

Оные ящики начиняющЪ слБдующимВ порядком: положить 
на дно ящика лисшЪ бумаги, вымазанной мякотью, разведенною на 
винфз на бумагу насыпать сухой пороховой мякоти, класть мякотью 
подмазанные шверманы шейками внияБ на бумагу; на конецЪ ‚, чтобЪ 
шверманы плошно лежали, окласть бумажными обр$факами, или 

- осыпашь сухими деревянными опилками. ПотомЪ накрывЪ ящикЪ 
лубкомБ ‚ оклеить по краямЪ бумагою сЪ клестеромЪ ‚, вБ срединБ 
крышки утвердить фонтанную ракету. 
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Бураки бываютЪ деревянные, ихи склеенные изФ бумаги. Нз- 
чиняютЪ ихЪ шакже какЪ и ящики, только безьЬ фонтана, и для 
запаленя дфблаюшЪ снизу приводЪ ошЪ скоростр$льнаго Фищиля. 
СОСТАВЪ ШВЕРМАНОВЪ. 


Мякоти - - - + > г 
‘Липоваго уголья в: : - 4 


ТТ. 


:Зпфэдки для рахеть и помпфейеройб. 
СОСТАВЬ ДЛЯ ЗВЪЗДОКЕЪ, 


1. Ви96. 
Селитры - - - = = - 32 
ИЕ... В г. | 

Мякоти . - - - - . . земли. $, 
Антимон. ° - - = - - т. 
Канфоры ооо оков 

2. Вид, 
Селитры р - = 5 т нЕ 
СБры - ; - - - - =: Ка 
Мякоти = = = = . - -2 
Антимон, = - . - - - 4: 
Канфоры горо оо к 


'Гакой для эв$адокЪ составЪ растереть на'деревянномЪ лот: 
кБ, какЪ и прозе составы. 

ПошомЪ взявЪ одинф шшофЪ воды, и положивЪ вЪ воду г. 
фунша рыбьяго клею, распустить клей сЪ водой, а на сей водБ 
замфсишь не жидко звБздошной составЪ; изЪ состава сего накашать 
знариковБ разной величины, на примбрЪ: ошЪ одного дюйма до 
двухЬ, ВЪ даметрБ звБздка. ВмБсшо клею употребить можно 
яишной бфлокЪ ‚, смфшанной по поламЪ сЪ водою, и на семЪ соста- 
вБ для звБадокЪ замБсить можно. 

Оные котышки, или сырыя в3в$здки обваляв вЪ мякоти 
высушить ‚ посл чего кЪ употребленю будушЪ готовы. 

ББлой шолченой составЬ изрубивЪ кусками, употреблять 
можно вмфсто звЪздокь, ы 

о- 


Ё 
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СОСТАВА СЕГО: 


‚1. Ви 96. 
СБры = о - : - > 16, 
Селитры - - . - - - 20. 
Мякоти =“ - > = ГР > - 3. 
Антимон. - = * 9 в (= 
2. Ви96. 
СБры =. =: Е. ы =. 5, - 10 
Селитры “ - - - - - 21. 
Антимон. = - - - - - 4 


ВЪ семЪ послЬднемЪ состава видБ сБру растопить жидко 
въ котлБ на угольлхЬ, а прое составы селитру, антимонтумЪ, 
стереть хорошенько и просБять сквозь рВдкое сито: Посл чего 
положить вЪ растопленную сБру, сняв напередЪ котелЬ сЪ огня 
долой, и мБшать какЪ можно скорЗе двумя деревянными ло- 
‘изтками. А когда сосшавЬ не хорошо вымБшается и застынет , 
по тогда котелЬ поставить на уголье, чтобЪ сосшавЪ разгор$лся, 
и мфшать скорфе. Только лучше котел сЪ составом ставить 
почаще на уголье, нежели на огнБ держашь долго» ибо ойтБ сего 
состав можетЪ вспыхнуть. ПотшомЪ вынять изЪ кошла топле- 
ной составЪ, и изЪ мягкаго состава катать шарики. А когда за- 
стынетЬ оной состав, по рубить вЪ куски. Нороховою же мя- 
котью , разведенною на вин$ ‚, или на водБ, обмазать кашанные изЪ 
попленнаго состава шарики и рубленые куски. ПотомЪ положа на 
деревянной лошокЪ, напудрить сухою мякотью и высущить. 


ПОМПФЕЙЕРЪ. 


Есть круглое дерево, шолщиною вЪ жаметр6 на шри или четьре 
дюйма, вышиною на один аршинЪ ‚, вЬ срединЪ просверлено насквозь , 
пустотажф противф солдатскаго ружья. Пустоту сю наряжаютЪ 
и набиваютЪ составомф пялительныхЪ св$чь слБдующимЪ поряд- 
комЬ: свВчнымЪ составом набить одинЪ вершокЪ , на верьхЪ со- 
става насыпать ифльнаго пороху одинЬ золошникЪ, на порохЪ поло- 
жить зв5здку, на звВздку набивать состав, на составЪ` порохЪ , 
на порохЪ звфзлку, и такЪ далфе. “Только первыя на звБздку на- 
сытки не лолжно кр6ёпко прибивать, ибо ошЪ сего можеть авБздка 
‘расколоться. к | 
Йри- 
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О бя 
ПРИМЪФЬЧАНТЕ. 


Оные помпфейеры прежде ставливали напереди фейерверковЪ, 
одинЪ ошЪ другаго на поларшина , вместо болюстрада: но нын 
употреблен1е ихЪ перестало. Сомнфвашься же не можно, чтобЬ ста- 
рая мода когда нибудь опять не помолодФла, 


Т2. 
;30%39ки о пяти листкахь. 


Гилза или бумажной корпусБ для пятилистной звфздки кали- 
бромЪ дБлаешся ошЪ 8. до 16. лотовЪ. Толетота стфнки“ у гилзы на 
3 И в часть калибра; длина гилзы 5 калибровЪ. 


Шейки у гилзы наглухо зашянуты, такЪ какЪ у квекаря, о 
чемЪ выше показано, 


СОСТАВЪ ПЯТИЛИСТОВОЙ ЗВЗЗДКИ, 


т, В и 9 . 
Селитры = = о о ре 
С5ры - - - - - - “ т, 
Мякотши ВН У, 
В оф 

2. Вид6. 
Селитры ; - У В 5 14. 
т Е Е Ее 
Мякоти - - “ - - в 32. 
° Антимон. - ы . . - =: 
Канфорвк: о: а в а В. 


х ВыбравЪ изЪ сихЪ одинЪ видЪ состава , ошв5сить на вБскахЪ , 
пошомЪ положивЪ на деревянной стиральной лошокЪ › стерешь дере- 


ВЯН. 
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вянной шолкушкой, и просБять сквозь сито; ПослБ сего положивЪ 
гилзу в форму зашянутымЪ концомЪ внизЪ, набивать м$лко 
тшолченымЪ иломЪ, сухою мяхкою глиною на дюймЪ м5сша, дабы 
во время горБбныЁ:я звЪздки огонь упирался вЪ набитую глину. 
СзерьхЪ глины или илу набивать гилзу звфздошнымЪ составомЬ 
шакр, какЪ и прочя ракеты. 

Между составомЪ и глиною провершБть пять дырочекЪ, и 
сквозь оныя продфть скоростр5льной фитиль. Литера А показыва- 
ешьЪ зв$здку, В фитиль. Заготовленная пятилистшовая авЪздка. 


ее 
ААА ААВ ААА 


13. 
Спзчки пирамионыя и оля прочихь фигурб. 


Аля пирамидныхЪ свБчь гилзу или трубку катаютЪ на 
палочку изЪ бумаги вЪ два ряда, края бумаги заклеивающЪ клесше- 
ромЪ ‚ а одинЪ коненЪ у трубки загибаютЪ сЪ клестеромЪ, такЪ 
какЬ дБлаютЪ ружейные патроны. Трубки дБлающся длиною въ 
6. дюймовЬ, толщиною вБ дамешрЬ вБ 2 дюйма. 


СОСТАВЪ ПИРАМИДНЫХЪ СВЗЧЬ. 


т, Ви96. 

Селитры . - ь А и. 
СБры -. - ; ь Е нь 
Мякоти - а = Е ме 
Аншимон. - - - =: т. 

2. Вид6. 
Селитры - ; - а в: 
СБры - ” : 5 ы а. м 
'Антимон. -° - ь < Е >< 5. ь 


® 6 ы—_ ов ЗНС. 


ИзбравЪ изЪ показанныхЪ видовЪ которой нибудь, ошвбсить 
на вбскахЪ, и положивЪ на стиральной деревянной лотокЪ, расте. 
реть деревянною тшолкушкою или стиралкою мБлко. ИотбомЪ смо- 
чивЪ льнянымЪ масломЪ, набивать оной составЪ вЪ сдЪланныя изЪ бу- 
маги трубки деревяннымЪ набойникомЪ ; составу же насыпать по 
немногу ‚ и набитыя св5чи поставить на лоткБ5 вБ теплое мБстшо, 
чтоб высохли. 


НРИМЪЧАНТЕ. 


Оными свБчками изображающЪ разныя фигуры, убирают 
вертячя колёса и улитки. На фитильномЪ планБ изЪ свфчекЪ дру- 
гую фигуру представляютЪ ‚, на прим. на планБ фитилемЪ изобра- 
жен храмЪ сЪ галлереями, по на томЪЬ же план можно нарисо- 
вать другую фигуру, какЪ то садовые проспекты ‚ партеры и проч 
По сему другому рисунку сверьхЪ фищиля наколотить почаще длин- 
ныхЪ гвоздей, одинЪ ош другаго разстоянтемЪ на вершокЪ; кЬ 
гвоздямЪ симЪ привягывать свфчки, св5чку же кЪ гвоздю привязы- 
вать ошЪ планнаго фишиля вершка на два ‘м больше, чтобы фи“ 
тильной огонь свБчки сзади не подожегЬ. Но верьху свБчекЪ про- 
весть скоростр$фльной фитиль вБ бумажныхЪ шрубкахЪ или про- 
сто. Когда фитиль и свбчки зажжень будутЪ вдруг, шо пока 
фитиль прогораетЪ ‚ свёчки свою фигуру окажутЪ прежде: по эго- 
рЬн:а же свБчекЪ фитиль предсшавитЪ свою’ фигуру. И тшакЪ два 
предсшавлемя на одномЪ планБ будутЪ. 


14. 
Палительныя спички. 


Палительныя свБ5чки употребляются для стрВлян!Ёя из пу- 
знекЪ ‚ морширЪ, и для зажиганя при фейерверкахЪ рекешЪ, фои- 
тановЪ › колесЪ и проч. 
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СОСТАВЪ ПАЛИТЕЛЬНЫХЪ СВЗЧБ. 


Селитры  - = 5 
СБры - - . : ы в = 
Мякоши { толченаго пороху) - - 2%. 
Уголья - - - - . - о, 1 


Канифоли - - а. - 1 
Со- 


СоставЪ сей отвБсить на вфскахЪ и стереть на деревянномЪ 
стиральномЪЬ лошкф  деревянною стиралкою: пошомЪ смочивЪ не 
много льчянымЬ маслом, набивать вЪ клееныя бумажныя шруб- 
ки. и набитыя высушить шакф, какЪ пирамидныя свбчки заго- 
зповляю шся. 


Т5. 
Дюцкугели. или вумажныя клееныя Ядра. 


Люцкугели дБлаются разной величины ‚ вЪ ламетрВ против 
бомбы ‚ и бываютЪ не одинакаго вБсу, аименио : ошЪ полупуда до 
пяти и до девяти пудЬ. НапримбрЪ, ежели люцкугель сдБлать 
прошивЪ пятипудовой бомбы даметромЪ: то дамешрЪ раздБ- 
лить на пять равных часшей, А. и шакая пропоршя ко всякой ве- 
личин$ люцкугелей годна. ИзЪ оныхЪ раздВленныхЪ пяти частей 
взять три части ‚ и прошивЪ тшрехЪ частей величиною сдЪлать дере- 
вянное круглое ядро или шарф, которой намазашь коноплянымЪ 
масломЪ, и приготовить клестерЬ такой: взять #. фуншЪ мезд- 
риннаго клею, 2. фунта сБяной ржаной мукй, и розварить на водВ 
не густо; симЬ клестеромЪ намазывать холстину изр5занную вЪ 
доле лоскуты, и накладывать на деревянной шарЪ поперем8н- 
но, холстины рядЪ, а другой рядЪ картузной бумаги. Ежели кто 
разумфешЬ вырфзывать холсшину и бумагу сферическою выкрой- 
кою для наклеиванйя люцкугеля, шо се знане вБ семЪ случа мно- 
го служитЬ. А иначе надлежитЪ холсшину и бумагу р5зать дол- 
гими полосами и оклеивать люцкугель. НаклеивЪ на деревянной 
нар ряда три, или четыре, высушить сухо. ПотомЪ оную наклей- 
ку разрфзать на двБ равныя часши ‚ иПснявЪФ сЪ дерева долой, скле- 
ить клестеромЪ. ПослБ сего оклеивашь холстомЬ и бумагою рядЪ 
на рядЪ поперемБнно. до шБхЪ порБ, пока люцкугель будешЪ вЪ 
д1аметрЪ прошивЪ пятипудовой бомбы. Для удобнаго сего изм$- 
ренёя дБлаешся изЪ деревянной доски кружало В, дабы изготовлен- 
ной люцкугель могЪ сквозь пройшя какБ и бомба. На люцкугелБ 


га про- 
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прорфзать вЪ срединф круглую дыру, коей мамешрЪ долженЪ 
быпть вЪ а. дюйма: для оной изготовить ‘деревянную трубку, дли* 
ною ВБ т+. дюймаз насквозь трубки вЪ срединф сдБлашь для ‘соста- 
ва дыру, шириною противЪ гусинаго пера. 


ТРУБОШНОЙ СОСТАВЪ. 


СБры - - “ - - - и 
_ Селитры - ” С . 7 са. 
Мякоти - - - - = к Зы 


СоставЪ сей отвБсивЪ на вБскахФ, стереть на деревянномЪ 
лотшкБ длеревянною стиралкою: ‘пошомЪ просБявЪ два’ раза <квозь 
сито , набивать для люцкугеля- трубку, коя не больше десяти 
секундЪ горфть должна. На конць трубки прикрБпить четыре 
конца скоростр$льнаго фитиля, положа два конца крестомЪ, и 
засыпая пороховою мякошвю, прибивать ‘мфднымЪ забойникомЪ 
такЪ крЭпко, чтобЪ выдернуть фитиль было не ‘можно. Оные 
фитиля концы собрать вБ5. шрубошную чашечку, засыпать мя- 
котью, и накрывЪ бумагою , завязать ниткою. Заготовленную же 
трубку вставить вЪ люцкугель плотно сЬ рыбьимЪ клеемЪ. 


‚ СКОЛЪКО ЗВфЗДОКЪ ВЪ ЛЮЦКУГЕЛЬ ВХОДИТЪ. 


ВЪЬ пятипудовой _ . ; - - . - - 150. 
ВЪ девятипу довой - - - -. - ‚ 250. 
На 


нь | 2% 
НА ПЕРЕСЫПКУ 38 3ДОКЪ. 


ВЪ пятипудовой мякоши ; - - 2 $ 3% фунт 
Всякаго состава см5шенаго = - он м 3, | 
ВЪ девятипудовой мякоши - к „ ь м 
Всякаго состава со стола - и“ . Я. 


ПОРОХУ ВЪ МОРТИРУ ПОДЪ ЛЮЦКУГЕЛЬ: 
ПодЪ пятипудовой о о жом 88. фу 
ПодЪ девятипудовой - = + от = Пр 4 


БУРАКИ. 

На подобе бураковЪ ‚ для бросангя вверьхф зв5здокЪ и 
швермановЪ › дВлаютЬ изЬ картузной бумаги и холста клееные и 
изЪ дерева точеные бураки. 

Они бывают ` средйей величины: маметрЪ ихЪ вЪ 6. дюй- 
мов, вышиною на 1. футЪ. Снаружи буракЪ обвиваютЪ сплошь 
кр5пкою веревкою, а сверьхЪ веревки’ оклеиваютЪ рыбьимЪ клеемЪ, 
заряжаютЪ зв$здками и шверманами. Сперва вЪ буракЪ положить 
на дно $ Фунта пороху, накрыть бумажнымЪ кружкомЪ сЪ дыр- 
ками наколотыми шиломЪ. Аля запаленя звБзлокЪ или шверма- 
нов на кружокЪ ‹Ъ дырками класть зв$здки, пересыпая каждой 
рядЪ мякотью. ВерьхЪ бурака’ накрывЪ `бумагою заклеить. Ко 
дну бурака привесть для запаленя скоростшрфльной фитиль. Та- 
ких бураковЪ заготовляютЪ много дюжинБ , и при фейерверках 5 ста- 
новяптЬ линеями. и зажнгаютЪ по два и по четыре бурака вдругЪ. 

МаЪ оныхЪЬ же бураковЪ сшрБляющтЪ вверьх6Б малые луцкуге- 

ли со зв$здками и шверманами; а оные люцкугели дБлающЪ слБ. 
ГЗ дую- 


Ех | СЧ 

дующимЪ порядкомЪ: склеить изЪ картузной бумаги и изЪ холста 
клестеромЪ ‚ на подобе стакана или бурака, на деревянномЪ ци- 
‘линдрБ корпусЪ ‚, котораго дламешрЪ вЪ 3. дюйма, высота вЪ ЗЕ, 
а шолстота стВнЪ ВЪ = часть даметра. КорпусЪ сей начинить 
зв5здками или шверманами, и пересыпать шестьми золошниками 
мякоти. ПошомЪ вставив вЪ сшаканЪ деревянной шпигель или 
кружокЪ , толщиною в хз. дюйма СЪ оплечикомЪ ‚ затянуть ста- 
кан на оплечикахЬ такЪф какЪ ракету, а|вЪ срединБ шпигеля сд$- 
дать дырочку и набить трубошнымЪ составомЪ.  ПрикрБпивЪ 
скоростр5льной фитиль или кусок, вклеить не затянутаго наби- 
таго швермана, дабы боле шести секундЪ продолжало горЗть. 
Оные стаканы, когда сшр$лять вверьхЪ, то шпигелемЪ класть кБ 
пороху, а пороху класть подЪ оной люцкугель 10. золошниковЬ. 


тб. 


Ланоскутель или земляной ящихб со зпьздками 


й шлагтгами. 


Ландскугель дЪлаютЪ четырестороннЁй и круглой изЪ шолстыхЪ 
досокЪ, а доска толщиною ВЬ 1х. аршинЪ. Ширина вверьху она- 
го ландскугеля вЪ 1 аршина, а внизу вЪ : аршина. ЯщикЪ оной 
обвиваютЪ снаружи кр6ёпкою веревкою сплошь, осмаливающЪ изну- 
три и снаружи смолою ‚ чшобЪ вода вЪ ящикЪ не прошла. 


НЕЧИНЕННЫЕ ЛАНДСКУГЕЛИ, 


НАРЯЖАТЬ ЛАНДСКУГЕЛИ. 


_ Насьтпать на дно ландскугеля то фунтозЪ пороху, на по. 
рохЪ положить доску или лубокЬ сЪ дырами, на лубокЬ я 
звБзд- 


звЗадки, топленой составЪ, шлаги и шверманы , перекладывая каж. 
дой скорострльнымЬ фитшилемЪ и пересыпая мякотью. 


ШЛАГИ. 

Для ландскугеля шлаги дБлаютЪ вЪ даметрВ не болБе 2: 
дюймов. Завязать трубку, набитую одною мякотью , вЪ холсти- 
ну, чтобЪ не доле горБВла 4. или 5. секундЪ ; вЪ холстину поло- 
жить 3. золошника пороху и обвивать смолеными пеньковыми шон- 
кими веревками до шФхЬ порЪ, пока шлагЬ вБ дамешрВ имБть 
будешЪ два дюйма. Наверьху ландскугеля ровно сЪ краями вр$- 
зать доску, и замазавЪ клестеромЪ сЪ бумагою ‚ на срединБ доскй 
утвердить фонтанЪ, ландскугель зарыть вЪ землю или ледЪ по самой 
верьхЪ. Зажигаюш его по окончани фейерверка издалека приводомЪ. 

Случалось н5которымЪ нещастнымЪ зажигать фонтанЪ изБ 
рукЪ: но сей по причинф неисправности своей зажигал Ъ ландскугель › 
сЪ коимЪ и зажигальцикЪ поднимался на воздухЪ невозвратно. 

Зажженной ландскугель представляешЪ еЪ великимЪ шумомЪ 
павлиной хвостЪ ‚ цвБтЪ звфздокЪ, и шрескошня шлаговЪ дБлаещЬ 
врителямЪ не малое удивлеше. 


17. 
Рахетные спуски и Будки;: 
Спуски для ракешЪ дБлаютЪ о четьрехЪ ножкахБ, со вся 
кой сторонь: по два бруска ‚, на брускахЪ набиты скобы жел5зныя › . 
вЪ кои навБшивают ракеты, одну отЪ другой на половину арши- 
на. НаверьхЪ спусковЪ надлежишЪ накласть досокЪ, для без 
опасносши зажигальщиковЪ ошЬ падающихЪ ракешвыхЪ хвостовЪ. 


спускЪ РАКЕТНОЙ. 


ВПП ПП ПляяаляпанИл 


= Е 
| 


УЗ БЕНЯ перем ЧЕ: ЕО. зоечн 


Е Будка 


Е | 
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Будки для ракетЪ дБлаюгшЪ двухЪ сортовЪф: однБ проспныя, а 
друшя покрывальныя или окончательныя; переплетаютЪ выутри,, 
`вверьху и средин$ проволокою желБаною на крест. Будки наря- 
жашь должно слБдующимЪ образом: положить на верьхнюю ре- 
шешку листЪ толстой бумаги, вымазанной разведенною на водБ 
мякошью ; на бумаг сдБлать прошивф решетки дыры, и сажать 
ракешы вЪ будку, посыпая бумагу мякотью. ВЪ простыя будки, 
коихЪ много наряжающЪ , ракешф сажаютЪ отЪ уо. до 105, а вБ 
покрывальную , коихЪ по двБ бываешь, от `200, ДО 390. 


‚ВРЫШа 


ПРИМЪЧАНТЕ. 


ёля спусковЪ ракемЪ дфлаютЪ вмБсто верьхнихЪ брусковБ 
доску», на которой проверчиваюшЪ дыры, одну ошЪ другой на 4. 
или на 6, вершковЪ, и сшавятЪ вр оныя дыры ракеты. По зажже- 
ни одной ракешы, прошя сами одна отЪ другой загараются. Но 
когда свые спуски СЪ обБихЪ споровЪ н$сколько наклонены бу- 
душЪ вЪ средину, то шогда изЪ ракешЪ вверьху дБлаешся подо@1е 
свода, | 
| До 


РЕ 33 


ДоселЪ что ни изЪяснено было, то показаны были только. 
самыя главнЪишЁн при ФфейерверкахЪ вещи, безЪ коихЬ обойтись не 
можно. ь : 

Но кая при фейерверкахЪ представляются Фигуры изЪф Ффон- 
тановЬ, пирамидныхь свбчь, колеЪ, сего описать не можно, по 
шому что искусной фейерверкерЬ два раза одной фигуры пред- 
ставлять не долженф, а старается представлять новоизобр$шен- 
ныя фагуры. ри 

ЗАЪсь приложу вЪ примБрЪ нБсколько употребляемыхЪ при 
фейерверкахЬ фигурЬ изЪ колесЪ вертячихЕ. 
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16, 


45. илья 


| 9. 
Истолкопанйе пышеозначенныхь фигурё. 


А. Колесо, обогнутое жестью или лубкомЪ ‚, ошЪ искры 
сдЪлаешся огненная зв$зда. 


В. Колесо вЪ обечайкБ накрыто прорБзною бумагою. 


С, Колесо ‚ обогнутое жестью или лубкомЪ ‚, заслонишЪЬ колесо 
вЪ срединБ деревяннымБ чернымЪ со свчками кружкомьЬ, , 


О. Горизонтальное колесо обложено деревянными преуголь- 


никами, (а) накрыто круглою доскою сЬ фонтанною ВЪ срединЪ 
ракетою ‚ будешЬ представлять искрами огненной каскадЪ. 


Е. Колбса убранныя свбчками, 


Е. Солнце изЪ шести лошныхЬ ракетЪ, привязанных на кру- 
гу деревянномЪ. . | 

С. фонтанЪ изЪ ракеты, надь которою на дв же- 
сшяныя или лубяныя шириною вБ + аршина дуги, ошЪ коихЬ огонь 
раздБлится на двЪ стороны. 

Н. У сей фигуры зерьхые ив ты подобные нарциссамЪ, убрать 
свБчками, а нижн!те затушеванные обогнуть жестью, кои отЪ ко- 
леса наполняшся искрами. У всякаго цивфшка вЪф срединБ пяши- 
листовая звБада. 

: Фигура с винтомЪ или шурупомЪ , убранная свфчками, 
которая поворачивается ошЪ ракеты. 

Г. Фигура изЬ пяти винтовальныхЪ пирамидЪ со свбчками, 
и поворачивается ошЪ ракешЪ. ВБ срединБ звфзда со свБчками, 
а на т: аршина отЪ зв5зды колесо сБ ракетами. 

М. Фигура убрана свфчками: вЪ средин5 место для венае-. 
ля, окруженное осьмью зв5здами, изЬ коих 4 СЪ колесами, а 4 
убраны свфчками: вЬ срединБ пятилистовая звБздка, и между каж- 
дою фонтанная ракеша. 

№ Фтура вырбзана изБ лосокф, убрана св5чками, и окру- 
жа осьмью вБацами изЬ пятилистовыхЬ з8БздокЬ. 
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Похазаше пропорий оля ракетб , сколько какихь мате- 
раалопб пзсомб, счепомб и мзрою потревно оляракеты. 
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- Проболжене показан#я. 
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- Похазаше , сколько на какую ракету состапу по- 
тревБно . и сколько на тоо_ р 
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ПОКАЗАН1Е М$РЫ И В$СУ ДЛЯ ШВЕРМАНОВЪ. 
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В? пюржественные, праздничные и брачные дни представляют- 
ся ВЪ ночное время для освзщешя домовЪ, садовЬ и улицЪ изЬ 
нижеслБдующихЬ огней иллюминашч, 


г. Плошки налитшыя саломЪф, стаканчики хрустальные на- 
литые воском. | 


2. Фонари разныхЪ цвБ5товЪ. 
3. Прозрачныя картины. 

4. Не прозрачныя картины. 
5. Льдяныя иллюминаши. 


6. Факелы для зажигая фонарей и плошекЪ и для освё5щен!я 
во время темноты, 


Показаше какЪ оныя вещи заготовлятшь. 


Г. 
Плошки. 


Хотя многимЪ. извВстно, какЪ оныя заготовлять: но поря- 
аокЪ требует, чтобЪф показать, какЪ плошки хорошо загопювляшь. 
кЪ зажиган!ю. . | 


Е 3 Во- 


445 - омиьититьы 


’ВоперзыхЪ заготовить вЪ плошки’ фитиль шакимЪ: образомЪ: 
‹ваять хлопчатой бумаги ‚ отвфсить: на вфекахЪ ;-а’на’тоо’ фитилей. 
‚тт золошниковф бумаги. потребно.’ аа ‘наверт$вЪ` на’ тоненькую 
‚деревянную сухую спичку ‚ шолщинею >в меньшей палец ,: вышиною 

сЪ краями плошки ‘равную „положить содну лдолю -терпентшину’ ( на 
примБрЪ:-на 1 фунтЪ: фашиля “фунта )}› вЪ : кострульку` или гор- 
шок ,„ и распустить вЪ горячей. печи. кгд5бЪзне: было`огня,' или по- 
_ ставить_на одн$ уголья ‚только трилЪжно смошрёть должно ‚“чтобЪ | 
не загорфлся. А какЪ растопится терпентинЪ=такЪ ‚‘какЪ`конопля- 
‚ное. масло , шо снявЬссЪ-огня, 'налить-вЪ-териентинЪ : скапидару 
три доли противЪ `терпентину ; и положить фитиль }чтобЪ весь про- 
‚ мокБ, и напитался бы составомЪ ; дабы ‘фишиль ВБ’зимнее время не 
заспывалЪ опт. стужи, и скорБе загорался ‚что ‘для смоченя: фишиля 
‚ прибавляют. вЪ состазЪ квашениннаго‹ салатаковую же ‘долю, сколь- 
‚ко положено и шерпентину. За неимЗыемЪ хлопчатюй ‘бумаги упое 
‚ треблять”можно на плошешной‹ ‘фитиль б5леную льняную свБтильню, 
которая для сальныхЪ св$чь игготовляешся ‚или ‘изЬ бБленыхЪ тря- 
‚ пинЪ -надергать .нитокЪ , и изБооныхЬ ‹вертБть“фитиль дляпло> 


‚‹иекЬ. 


®Изготовленной "фитиль сЪтерпентиномЪ и скапидаромЪ -по- 
‚ ставить вф средину плошки, м укр5БпивЪ:глиною налить: шопленаго 
‹ сала вЪ ‹каждую: плошку-по-полуфунту. 


(СТАКАНЧИКИ. : 


При АДворБ и. у знатшныхЪ: господЪ госвБшаютЬ зала и больш:я 
‘галлереи маленькме хрустальные стаканчики налитые воскомЪ. Для 
‹ фитиля. вЪ оные стаканчики обвивают: хлопчатою бумагою тоненв- 
кую деревянную сухую спичку ‚› толщиною против св5тильни одина- 
кой маканой . свЪчи. Фитиля ‘для стаканчиков сихЪ, ‘по причинв 
‚ ляжелаго запаху, не надлежит обмакивашть вЪ скапидарЪ ; а обмочить 
‚должно оной вЬ деревянномЪ: маслБ. 


`ЩитТы. 


/ 
\ 


‘для пломекЪ дВлаютЪ: щитьг длиною ивьсоптою по желан!ю; 
‚за примБрЬ: высота вЪ средин5 отЪ тшрехЪ до шести сажен® и большеу 
‚по сторонамЪ высота‘ вполы меньше, или ‘каковой рисунокЪ 6бу- 
дешЬ 


РР ] _ 47: 
_дешЪ’ изображенЪ: (а)... КЪ нарисованному рисунку, надлежитЪ` прила* 
гать машиабЪ.. | 


ПодЪ'’ оные щиты ‘надлежитЪ” поставить” столбы; разстоян!: 
‹емЪ один отЪ’ другаго на 4; аршина,. Столбы врывать вЪ землю- 


глубиною на 1$ аршина: А ежели гдБ рыть ямЪ не возможно, шо," 


тутБ надлежитЬ подрубить фундаментЪ из бревен вышиною’ вЪ 
два вфнца, . Назначить  подЪ: столбы м5сто, выдолбить гниЗзда, за. 
рубить: на столбах Б щипы, поставить вЪФ‘гн$ада; перевязать верьхи : 
столбовЪ. канатомр`, дабы -вЪ: стороны не-качались. . 


Поставленные столбы ‘отЪ’ низу ` до `верьху) обрешетипть” брус-- 
ками; разстояшемЪ’ одинЪ брусокБ ошЪ другаго нат аршинЪ: при-- 
бивать’‘бруски толстыми гвоздями кр5пко› дабы, когда люди ставутЪ > 
ходить: по-брускамЪ`; не-оборвались..- 


ФигурРых. 
Доски толщиною` вЪ :’дюймЪ длина’ какая” случится... ИзЪ> 
оныхЪ дБлать. по рисунку. фигурызтакимЬ. порядкомЪ: половину? 
рисунка. расчертить:. вЪ малые квадратьг; счетомЪ столько „. сколько» 
настоящая - обрешеченая. половина. машины длины и высоты сажень › 
имет; на деревянномЪ полу сдБлатьстолько же квадратовЪ величи--- 
ною*вЪ настоящую сажень ‚ сколько на рисункБ есть квадратовЪ’, из 
на. полу. сБ` рисунка рисовать. фигуры мБломЬ.. А'дабы’ м5лЪ` не: 
стерся ‚то: обвесть- по’ м$лу, краснымЪ' карандащемъ : - по рисунку’ 
плошникамъЪ настилашь’ дюймовый ‘доски: вЪ два ряда; перевязывать» 
на.кресшЪ ‚, чтобЪ’ споевЪ’ не было; прибивать` троетесными` гвоздь»- 
ми; и обрубать фигуры по рисунку. Когда половина фигур?Ъ но рисун- - 
ку будешЪ сдБлана,. то ‘накладывать на сдБланныя фирурь’еще“вЬ 
двБ`дбски другой рядБ, прибивая на спаяхЪ часто ‘гвоздьмил ИкакЪ: 
° другой рядЪ фэгурЪ будешЪ гошовЪ; шо расколотить клиньемЪ, и’ 
разослать: пб полу на‘о65 стороны, а сперва распилить или разрубить › 
поштучно ‚ чтобЪ’ способн$е. было поднимашь: - 


Оныя фигурыз для’лучшаго вЪ дель виду, разведя` краски (6, * 


нал мездринномЪ. клею ; . по.приличности“ выкрасищь-, ‚ по` фигурамЪ 
в на-- 


> 


1 


(а.) На: рисункахЪ изображающЬ вЪ срединЪ’ или” наверьху: именитые" вензели ‚ ко>- 
роны › гербы , храмы ‚ обелиски ,. пирамиды ;.по стшоронамЪ сады ›. проспектив-- 
ныя аллеи › паршеры ‚ цвЪтники у.. фонтаны ‚каскады ,. и проч=- 


{Ф). На такое выкращиван!е. уполребляющЬ” иолченой' МЪлБ, вохруз.червлень, пра” 
& зелень и сажу.- 


# 
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назначить мфста для плошекЪ на один аршинф пб три, а для 
фонарей на каждой фушЪ по два фонаря. Для плошекЪ ввернуть 
жел$зныя кольца или деревянныя лопашки, а для фонарей желБз- 
ные крючки. 


‘ПошбомЪ оныя фигуры прибить кр$пко желфаными твоздьми 
КЪ обрешеченой машин, какЪ на рисункБ изображено будет. 


Для плошекЪ дБлаютЪ и непрор$зные щиты. ОбиваютБ 
ихЪ сплошь досками и раскрашиваютЪ по рисунку фигуры: но для 
зажигая площекЬ или фонарей не шакЪ способны. 


2. 
Фонари. 


Фонари дБлаются изЪ жести, односв5тлые и трехсв$тлые. 


Трехсвё5тлые Фонари имбюмЪ шри сшБнки со слюдою, боко- 
выя и переднюю. Вышиною фонари бываютЪ безЬ крышки вЬ + ар- 
шина, а крышка с шатрикомЪ` вышиною на т. вершокр. Задняя у 
Фонаря сшБнка шириною в шри вершка. ОшЪ задней до передней 


сшфики два вершка. Передней сшфнки ширина два вершка. Дно у 
Фонаря еее на т вгершок®. Сала топленаго наливаюн!Ь ВВ 


фонарь по + фунта. Внутри фонаря на дн припаятшь жестя- 
ную, для посшановлентя Фитиля ‚ трубку. 


Односвё5тлые Фонари’ подобны трехсвё5тлымЪ , шолько у 
оныхЪ одна слюда напереди св5тишЪ. Ширина отЪ задней до пе. 
редней сшБнки вЬ 2 вершка. а высота вЬ 3х вершка. 


ФИТИЛЬ. 


Фитили вЪ фонари заготовляются изЪ хлопчатой бумаги та- 
кимЪ же образом» какБ и для плошекБ, только хлопчатой бума- 
ги на 100 фитиликовЬ ФфонарныхЪ не бол$е девяти залотниковЬ 


потребно, 
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В" бор. 


О КРАШЕНИ СЛЮДЫ ФОНАРНОЙ. 
т, Цв5номЪ зеленымЪ. 
2. —— КраснымЪ. 
3: —— ЖелтымЪ, 

т.) Для зеленаго ивфта слюды растереть 'Венинейской яри 
на’ плит мБлко ‘со’льнянымЪ варенымЪ масломЪ ‚ и красить ‘слюду.- 

2.) Для краснаго ивф5та растереть Ржевскаго бакану`на камеди, 
(вишневомЪ клею) или на мездринномЪ РевельскомЪ клею, и кра- 
сить слюду. А какЪ баканЪ на слюдБ ЕН шо покрыть оли- 
фою , и будешЪ прозрачна. . 

3.) Для желтаго цвБта гуммигутЪ ‘размочийть вЪ водВ не 
развесть на камеди, или мездринномЪ клею прибавя скапидару, 
красить слюду $ а какЪ ‘высохнешЪ , шо покрыть олифою. 

Можно и. друте. пробщить цзфиы, какЪ то ‚.изЪ Берлинской. 
лазори сише, изЪЬ жженой умбры шемные для пни. 

р :. ра 


ь 


э 
Е З. 
_  Проэрачныя хартины. 
; ХолситЬ льнявой бЪлой, и чВМЬ шонфе, шБмЪ лучше ‚ сшизЪ 
полотнища накрасишь, и обтянувЬ раму прибить гвоздями. 

Разварить не густо бЪлаго крохмалу , и прикрышь холсти- 
ну два раза. Ежели холсшина случится р5дка, то прикрыть и 
шреп1и разБ, дабы сквозь холсшЬ не было скважинЪ. | 
Каршину разбить шнуром вЪ квадраты,-и нарисовать Фигуры, 
кактя находятся на рисункЗ; расписывать прозрачными красками по 
приличности и разведенными на клею мездринномЪ- или: на камеди. 
Краски для сего употшрябляются: гуммигутЪ, баказБ, Ве- 
ницейская ярь и м`Фдянка ‚, сондалы вареные разныхЬ цвЪтовЪ, На 
шБнь употреблять лазорь, арлюнЪ, умбру жженую, а для лиц 

ифнику снимаютЪ СЪ разведеннаго сурика. | | 
Когда фигура на холстБ ‘будешЪ написана, то позади кар- 
тины окрыть кругомф фигуры порожня м$5сма корпусными или 
не прозрачными красками, см5бшавЪ бЪлила, умбру-и сажу , чтобЪ 

сквозь ничего не свЗтило. о 
НаконецЪ надлежитЪ взять на’ одинф квадрашной аршин 
холста, терпентину бЪлаго 6 золотниковБ, бБлаго или желшаго 
воску 3 золотника. Спервё воскЪ одинЪф положивЪ вЪ чистой гор- 
шокЪ растопить $ потшбомЪ‘ положа терпентину ‘поставишь гор- 
нокЪ вБ горячую печь, гдЪбЪ не омло угольл ©Ь огнемъ, или вЬ ко- 
струльк5 сБ крышкою на уголье, котороебЪ не пылало, дабы отЪБ 
огня. терпентинЪ не всныхнулЪ (с). А какф терпентинЪ и воскЪ на 
подоб1е коноплянаго масла распустятся › тогда снямь его СЪ огня, 
или вынять изЬ горячей печи, и влить вБ оной горшокЪ сЪ горя- 
чимЬ терпентиномЪ скапидару 24 золотника: послВ чего горячимЪ 
терпентиномЪ и воскомЪ сЪ скапидаромЪ прикрывать картиву 
чистою щетинною кистью сЪ обфихЪ сторонф. ОмЪ сего. состава 

картина будешЪ очень прозрачна. (9). - .. 
Когда надлежишЪ прозрачную каршину представить. вышиною 
выше пяши аршинЪ , то шогда должно картину дЗлать изЪ состав- 
ныхЪ рамокЪ, перетянуть тонким шнуромЪ каждую картину на 
кресшЬ ‚ дабы ошБ случающихся большихЪ вБтровБ картину не 
разорвало. За картиною сдБлать для плошекЪ изЪ. досокЬ. полки, 
разстояемЪ одну ош другой на т аршинЪ. 


Назади 


. у Е. к 

(с.) ВЪ 743 году ощЬ неосторожности шакой вЪ ПетербургЪ сгорЗлЪ. оперной домЪ, 

‚ (9:) На квадрашную сажень каршины для прихк рызан1я с обФихЪ сторовЪ шерпен» 
‚ ину 54 золошника, воску 217 золопшь скапидару 2х Фунша потребно, 


ИК $1 


`Назади со вв$хЪ трехБ сторонф картину заслонить плотно 
досками ‚, или лубками , или завБсить парусиною ‘отЪ картины на 
три аршина, дабы свёШЪ ошЪ огня удобн$фе ударялЪ вф картину. 
| в 
Непрозрачныя картины. 

Толстую холстину натянуть на раму, и разведя м8лу на 
мездринномЪ клею ‚ загрунтовать холстину плотно, чтобЪ сквозь 
ничего было не видно $ потбмЪ написать фигурку по рисунку раз- 
ными на клею разведенными красками; прибить оную картину кЪ 
изготовленной машин; а для освфщеня на оной картин8 фигу- 
ры, зажигающЪ насопрошивЬ чрезЪ улицу плошешную иллюминашю. 

ие | 
Ледяная иллюминац#я. 

Пеляная иллюминашя представляется боле для кур!озности. 
Она ни чБмЪ не превосходишЪ прозрачную картину. : 

Ледяную иллюминацио представлять надлежишЪ зимою вЪ 
Хороше могозы. ДБлаютщЪ же оную слБдующимЪ порядкомБ: на- 
дБлашь изЬ досокЬ разныхЬ сплоченыхЪ щитовЪ, и на оныхЪ щи- 
тахЪ нарисовать фигуры по рисунку, обогнуть шБ фигуры по ри- 
‚сунку лубками вышиною ВЪ + аршина, прибить лубки гвоздями. 
Изнутри оныхВ лубошныхБЬ ФигурЪ засыпашь швы снфгомЪ СЪ 
водою и заморозить, потомЪ развести на водБ прозрачныхЪ кра- 
сокЪ, каыя употребляются для прозрачной картины, и налить вБ 
обогнутыя лубками Фигуры. А какЪ оныя обледензютЪ , то веБ 
фигуры сЪ лубками ош щитов ошнять, и сЪ задней стороны или 
СБ затылка оскоблить снфГЬ досамаго цефинаго льду, попиёмЪ ста- 
вить ледяныя Фигуры на пргуготовленную машину По рисунку. 
КакЪ ставить 2а ледяную иллюминаШю плошки, и назади дфлать 
защиту, шо при семЪ посяупамь должно шочно шакЪ , какЪ при 
прозрачной картинВ показано. 

\ б. 


О фахелахб. 

йля зажигая Фонарей и плошокЪ, и для свфту во время 
иочной темноты проходящимЪ и БдущимЪ потребны шак!е факелы, 
дабы гор5ли порядочно и свВтло, и не гасли бы ош Ъ вЪтра и от дождя, 
ФакелЪ дБлается изЬ бЪленыхЪ льняныхЪ или пеньковыхЬ 
эжонкихЪ веревочекЪ , толщиною вЪф мизиненЪ, а длиною вЪ аршин. 
для ивготовлешя сего надлежитщЬ взять воску, на примЬрь 2 фунта, 
мер. 
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терпентину т: фунт, скипидару 6 фунтовЪ. ВоскЪ и терпентинЪ 
распустить вЪ горшкБ, или вЪ кошл5 на угольяхЪ бережно: потомЪ 
влить скипидарЪ ‚ снять напередЪ котелЪ <Ъ огня, и обмочить для 
ФакеловЪ фитиль. ПослБ сего вынявЪ из кошла фитиль и св5ти- 
льну, повбсить надЬ котломЪ вЪ прямой линеб, выжашь руками 
изЪ фищиля излишней составЪ. 

СоставЪ же для обмочентя свБшильны дБлать должно шакимЪ 
образомЪ; ошв$сить воску г фуншЪФ, гаршусу или. сухой смолы’ 3 
фунта, растопить жидко на огн$ и бережно, обмакывать пригото- 
вленную свзтильну (подобно какЪ маканыя свфчи дВлающЪ) много 
разЪ ‚ пока факелЪ толщиною будет$ф вЪ больной палецЪ. 

Попом$ растопить одного воску, или смБтаннаго сЪ какою 
‘зибудь краскою ‚ влить вЪ узкую кадку , налитую тшеплою водою , 
дабы сверьхБ воды воску вершка два или болЪе было, обмочить Ффа- 
келЪ вЪ воскЪ один разЪ, ошЪ чего факелЪ оплывать не будетБ. 

Для свЪ5ту вЪ ночную темноту во время дождя и вфтра свф- 
тильну должно заготовить вдвое толще вышепоказанной, вЪ со- 
ставЪ для обмакиваня разогрф5той и прибавить противЪ терпентину 
осьмую долю не толченаго пороху (е), и размБшавЪ хорошенько, 
обмакивать вЪ оной состав$ свзтильну, поломЪ оную свБтильну` 
обмакивать вЪ гарпгусЪ или сухую смолу растопленную с во- 
скомЪ , какЪ выше показано. 

Зеленой огонь’ горящаго факела такимЪ образомЪ дБлаештся : 
вЪ состав , копорой для обмакивантя свБтильны И › 
всыпать мфлко растершой Веницейской яри,. прошивЪ состава =. 
долю, и разм5шавЪ хорошенько обмакивать свфтильну : также 
и на покрышку факела, вЪ гаршуср и воскЪ яри Веницейской т, 
ОшЪ сего на факел будетЪ зеленой огонь. 

Продажнаго факела фитиль дБлаютЪ изЪ шонкихЪ не много 
б5леныхБ веревочекЪ, свивзютЪ ошлого ане круто $ вЪ составЪ изБ 
птерпентина и воску не обмакиваютЪ, а обмакиваютЪ только въ 
гарпгусБ, и пошомЪ вБ воскЪ. Смоленой канашЪ изрубленной и 
развитой годится на св5тильну.. 


(6. „Наприм?рь ›. Когда; нопотено будешЪ воску 2 фунша, то перзобиину Е 
я `пороху $ фунша, скапидару 6 фунштовЪ взяшь надлежишЬ. _ 


КОНЕЦНЪ. 
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